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Dana de nombreuses applications, notaiment ^ d s fins d* isolation 
tliennique et/ou plionique^ il est courant d 'utiliser des materiaux 
cellulaires syntMtiques; c'est le cas notamment des polystyrenes 
expanses, polyurethanes eapanses, polyesters expanses o Dans tons les 
5 cas, il s'agit de mat^rianx qui, en raison de leur caractfere orgaxxique, 
sont solubles dans de nombreux agents cMmiques, et resistant mal aux 
temperatures 61ev6es* C'est ainsi que la ma^orite de ces materiaux 
cellulaires organiques fondent & des temperatures comprises entre 100 
et 150** Co 

10 Pr^voyant que des materiaux cellulaires d'origine mia6rale ne 

prSsenteraient pas cet inconvenient, le demandeur a clierche k obtenir 
des materiaux cellulaires au depart d'un produit mineral dont le prix 
est particuli&rement bas et 1' invention a precis^ment pour, objet 
I'utilisation nouvelle d'un silicate, par exeraple un silicate de 

15 sonde 5 pour obtenix un materiau cellulaire et un precede de fabrica- 
tion de CO nouveau materiau cellulaire* 

Ce precede consiste, dans une premiere phase ^ a chauffer un 
silicate en solution aqueuse concentree, gusqu'a evaporation presqiae 
totale de I'eaus, et^ dans une deuxi^me phase, k provoquer une montee 

20 rapide et hoaogtoe de la temperature au sein m§me de la masse concen- 
tree du silicates^ pour achever 1' evaporation de I'eau et provoquer 
dans la masse du silicate la formation de cavites permettant I'obten- 
tioa finale d'un materiau cellulaireo 

Si le chauffage au cours de la premiere phase peut 6tre realise 

25 de famous simples et variees^ par exemple par convection ou par 

radiations solaires, celui au cours de la seconde phase necessite par 
centre des moyens d'apport de calories autre s que ceux habltuels t 
eiectriclte ou gaz, car les premieres couches de mousse formees au 
contact des parois agissent comma un isolant thermique et empSchent 

30 I'ebollition rapide necessaire k 1' expansion du silicateo 

L'invention prevoitg k cet effet, I'utilisation d'etuves a 
chauffage par courants k haute frequence ou, mieux encore^.a chauffa- 
ge par micro-ondes; ce dernier mode de chauffage ayant I'avantage^ 
sur les precedes de chauffage classiques, de chauffer la mousse en 

35 creant des frictions intermoieculaireso Le materiau est ainsi chauffe 
uniformement dans la totalite de son epaisseur, ce qui est important 
en raison de la trfes faible conductibilite thermique de la mousse 
obtenuso 

Pour obtenir de la mousse en forme, il est necessaire d' avoir un 
40 moule ventiie, permettant l°evacuation de la vapeur d'eauo Ce moule 
doit 8tre constitue d'un materiau transparent auxcourants de haute 
frequence ou aux micro-ondes o 

Le nouvean materiau ainsi obtenu. present e de nombreux avantag 
parmi lesquels il convient de citer r 
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- sa resistance aux temperatures 61evees : excellente tenue 
jusqu'i 700» C; 

- son tres faible coefficient de conductibilit4 thermique, infe- 
rieiar k 3 ^ 10"^ W/°Cocmi> Ce coefficient, inferieur a celui des 

5 mousses organigues,- caracterise I'excellente valeur d'isolation ther- 
mique de ce nouveau materiau; 

- sa faible densit6 : de 80 ^ 200 Kg par m^; 

- sa bonne resistance a la compression j de 2 a 7 Kg par cm 
suivant sa densite; 

10 - sa resistance a la plupart des agents chimiquea^ 6tant entendu 

que cette resistance pent itre amelioree par adjonction d' agents 
appropri^s a la solution du silicatco 

Divers modes de mise en oeuvre du proc6de,faiBant I'objet de 
I'invention, peuvent, bien entendu, fitre envisages; c'est ainsi que 

15 Biiivant un mode de mise en oeuvre, on part d'une solution aqueuae 
d'un silicate, dont la concentration est superieure a 35 %^ on place 
cette solution dans une etuve a air ciiaud; on cJiauffe jusqu'i evapo- 
ration presque tot ale de I'eau^ ce qui permet d'obtenir une solution 
visqueuse, dont le taux de concentration en silicate s'^tablit de 70 

20 a 95 on.provoque une montee en temperature de cette solution 

concentree jujsqu'a une temperature de I'^ordre de I50 k 200® Co II est 
essentiel que cette montee en temperature se f asse de maniire tres 
bomogene et tres rapide dans la solution concentree de silicate <, 

S E S U M E 

25 I'o- Precede de fabrication d'un materiau cellulaire mineral, 

caracterise en ce qu'il consist e a chaTxffer un silicate en solution 
aqueuse concentree, juaqu'a evaporation presque tot ale de l*eau, et 
apres cette premiere phase de chauffage, a provoquer une montee 
rapide et homogene de la temperature de la masse concentree du sili- 

30 cate, montee en temperature qui acheve 1' evaporation de l?eau et 

provoque, dans la masse du silicate, la formation de bulles permettant 
I'pbtention finale d'un materiau cellulaireo 

2o- Erocede de fabrication d'un materiau cellulaire mineral tel. 
que specific en 1, caracterise en ce que : 

35 a/- le chauffage,au cours de la premiere phase, est realise par 

convectiaao^ par radiations solaires; 

b/- le chauffage, au cpurs de la seconde phase, est realise dans 
des etuve s a chauffage par courant a haute frequence ou a chauffage 
par micro-ondeso 

40 3o- A titre de precede iudustriel nouveau, tout materiau cellu- 

laire .mineral f abrique psir mise en oeuvre du procede specifie en 1 
ou en 2o 



